BUNDE0iEPUBLIK DEUT^KlLAND 

Vt^ i i,OC T^ 10/511005 





PrioritStsbescheinigung uber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Anmelder/lnhaber: 



102 15 642.5 



9. April 2002 



EISU Innovative Gesellschaft fQr Technik und 
Umweltschutz mbH, Wolfen/DE 



Bezeichnung: 



Schnellwirkendes Mittel fQr die Zubereitung von 
Kait- und Heiligetranken aus Trinkwasser 



IPC: 



B 01 D, C 02 F 




Die angehefteten StQcke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprung- 
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



MQnchen, den 24. April 2003 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 



PRIORITY 

DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH WLE 17.1 (a) OR (b) 



Im Auftrag 



7 




1 

Beschreibunq 

Schnellwirkendes Mittel fur die Zubereitunq von Kalt- and HelBqetranken aus 
5 Trinkwasser 



Die Erfindung betrifft ein schnellwirkendes Mittel ftir die Zubereitung von Kalt- und 
HeiQgetranken aus Trinkwasser, insbesondere Kaffee Oder Tee. 
1 0 FQr die Zubereitung von Kait- und HeiBgetrdnken, wie z. B. Kaffe Oder Tee, 

eingesetztes Trinkwasser wirkt sich aucii auf den Geschmack des Getr^nkes aus. Die 
Qualitat des Trinkwassers 1st ortiich seiir unterscliledlich, insbesondere hlnslchtlicii 
der Harte, die durcii Kalzium- und l\/lagnesiumverbindungen beeinflusst wird. Spezieil 
beim Aufbruhen verschiedener Teesorten bildet sich an der Oberflache ein leicht 

1 5 schillernder Film und an der Wandung des Tee- oder Trinkgefaftes entsteht eine 

unansetiniiche Ablagerung, die durch das verwendete Trinkwasser verursacht werden. 
Zur Verbesserung des Trinkwassers fCir die Nahrungsmittelzubereitung ist es bereits 
bekannt, das Trinkwasser durch den EInsatz von Fiitervorrichtungen mit Wasserfiltern 
in Form von Filterpatronen bzw. Fllterkartuschen zu entsalzen. Die ubiichen Filter 

20 enthalten Im allgemeinen ein Gemlsch aus schwachsauren Kationenaustauschern In 
der H-Form und einen Aktivkohleanteil. Die Filter besitzen nur eine begrenzte 
Aufnahmekapazitat und sind bereits nach einer kurzen Laufeelt in ihrer Leistung 
geschwacht. Die Fllterkartuschen mussen in die Filtervorrichtung eingesetzt, 
monatlich gewechselt und standig In Kontakt mit Wasser gehalten werden. Der 

25 eigentiiche Wasserfilter Ist regelmaftig zu waschen und vor Sonneneinstrahlung zu 
schutzen. Das gefilterte Wasser Ist innerhalb von zwel Tagen zu verbrauchen. Als 
keimtdtender Stoff wird Silber in diisozilerbarer Form eingesetzt. Die Fllterkartuschen 
mussen vor dem EInsatz 20 Minuten in Wasser vorgequollen werden. Aufgrund der 
anfSnglich zu hohen Wirkung mOssen die ersten belden Fullungen an gefiltertem 

30 Wasser verworfen werden. Die verbrauchten Fllterkartuschen bestehen aus Kunststoff 
und mtissen gesondert entsorgt werden. Derartlge Filtersysteme sind In ihrer 
Handhabung sehr umstandlich und erfordern eInen zusStzllchen Pflegeaufwand. Ftir 
die erforderliche Zubereitung des Wassers ftir Getrdnke wird eine relativ lange 
Zeltdauer benotigt. 

35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein schnellwirkendes Mittel fur die 

Zubereitung von Kalt- und HeiHgetranken aus Trinkwasser zu schaffen, das einfach zu 
handhaben ist, eine gleichmaBig konstante Wirkung besitzt, die Gefahr einer 



2 

Mikrobenbildung ausschlieBt und nach relativ kurzer Behandlungszeit des 
Trinkwassers zu einer spQrbaren geschmacklichen Verbesserung des Getrankes fuhrt. 
ErfindiingsgemaR wird die Aiifgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen lUerkmaie 
gelost. Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen sind Gegenstand der Anspruche 2 bis 

5 12. Vorteilliafte Verwendungen sind in den Anspruchen 13 und 14 angegeben. 

Oberrasclienderweise zeigte sich, dass Cellulose, die mit Harnstoff carbamidiert und 
mit Phosphorsaure oder Ammoniumpliosphat pliosphoryliert ist, bis zu einem in Form 
von Carbamldgruppen vorliegenden Stickstoffgehalt von mindestens 1 Mase%, 
vorzugsweise bis 4 Masse%, und einem Piiosphorgehalt von 3 bis 8 Masse%, bereits 

10 nach kurzzeitigem Kontakt durch Eintauchen In das fur die Zubereitung vorgesehene 
Trinkwasser zu eIner deutlichen Verbesserung des Geschmacks fOhrt. Bisher ist 
lediglich bekannt, dass cellulosehaltige Materiaiien, die mit Harnstoff carbamidiert und 
mit Phosphorsaure oder Ammoniumphosphat phosphoryliert sind (DE 197 53 196 A1 
und DE 199 24 435 A1), als Biosorbens bzw, Filtermateriai mit ionenaustauschender 

1 5 Wirkung eingesetzt werden. 

Voilkommen unerwartet zeigte sich, dass die speziell modifizlerte Cellulose in ihrer 
Wirkung so schneil ist, dass nach dem Eintauchen in das Zubereitungswasser bereits 
nach wenigen Mlnuten, gegebenenfalls unterstutzt durch eine leichte Riihrbewegung, 
eine spurbare Geschmacksverbesserung des Trinkwassers und der daraus 

20 zubereiteten Getranke erreicht wird, ohne nachteillge Beeinflussung des Aromas des 
jeweiligen Getrankes. Die modifizierte Cellulose kann in verschiedenen Formen zum 
Einsatz kommen, wie z.B. als Viiesstilck, als paplerartiger Streifen oder als lose 
Fasern. Das Mittel wirkt nicht als Filter und bindet auch nicht die im Getrank 
befihdiichen Geschmacks- und Aromastoffe. In Fachkreisen wurde dies fiir 

25 unwahrscheinlich gehaiten. Dies betrifft auch die bereits nach kurzer Behandlungszeit 
bzw. Eintauchphase eintretende Wirkung. 

Das Mittel kann in der jeweiligen Applikationsform einem Teebeutel zugesetzt oder In 
Form von Fasern in einen einzuhangenden flussigkeltsdurchlassigen Beutel 
eingebracht werden, der dann In das mit Briihwasser oder dem kalten Trinkwasser 
30 gefOIIte GefaB eingehangt wird. Es besteht auch die Moglichkelt, insbesondere die 
modifizierten Cellulose-Fasern als Ausgangsmaterial zur Herstellung von gefOllten 
Oder ungefOliten Teebeutein einzusetzen, gegebenenfalls in Verbindung mit 
herkommlichem Teebeutelherstellungsmaterial. 

In Versuchen zeigte sich auch, dass nach der erfmdungsgemaBen Behandlung von 
35 Trinkwasser der ansonsten typische Leitungswasser-Geschmack vollstMndig 
verschwunden ist. 

Ein durch die Phosphorylierung/Carbamidierung erzielter hoher Phosphorgehalt fQhrt 
einerseits zu einer hohen lonenaustauschkapazitat und damit zu einer groBen 
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Enthartungswirkung aber andererseits auch zu einer Reduziening der mechanischen 
Stabilitat der Fasem. Daher sollte ein Phosphorgehalt von 8 % nicht Qberschrltten 
werden. Ein hSherer Stickstoffgehalt als 4 % fOhrt zu keiner welteren Verbessorung, 
wirkt sich aber nachteillg auf die Belastung der Abwasser Im Herstellungsprozess aus. 
5 Bei der Herstellung ist es dalier zweckmSBig, ein Wlolverhaltnis Harnstoff zu Phosphor 
von 2,5 : 1 bis 4,5 : 1 einzuhaiten. Durch die Carbamidierung und den dadurch 
bedingten Stickstoffgehalt im Endprodukt wird eine Verbesserung der mechanischen 
Eigenschaften der Fasern erzielt. 

Als gut geeignet haben sich Fasern mit einem P-Gehalt von 5 bis 6.5 und einem N- 

10 Gehalt von 2 bis 3 erwiesen. Diese Fasern besitzen eine Kapazitat von 100 bis 130 mg 
Kupfer/g getrockneter Faser. Versuche haben gezeigt, dass sich mit einem Gramm 
dieser Fasern rein rechnerisch die GesamthSrte von einem Liter Wasser urn ca. 10 "dH 
senken ISsst. Ferner hat sich gezeigt, dass z.B. bereits HSrlereduktionen von 3 'dH auf 
das Aussehen und den Geschmack von schwarzen Tees einen starken, posltlven 

1 5 Einfluss haben, was sich allein durch BrUhen In Gegenwart der Fasern errelchen ISsst. 
WeiterhIn wurde festgestelit, dass bei sehr harten WSssem mit mehr als 20 "dH eine 
Menge von ca. 2,5 bis 3,5 g Fasern je Liter Trinkwasser vollig ausreicht, urn den 
angestrebten Effektzu errelchen. Die Einsatzmenge an modifizierter Cellulose pro 
Liter Trinkwasser sollte zwischen 0,5 g und 4 g betragen, in Abhangigkeit von der 

20 Harte des eingesetzten Trinkwassers. Mit abnehmender HSrte kann die Einsatzmenge 
entsprechend reduziert werden. Ein intensiver Kontakt zwischen dem Trinkwasser und 
den Fasern bzw. anderen Appllkationsformen begOnstlgt die Wirkung. Vliese dQrfen 
nicht zu stark verdlchtet sein und sollten moglichst im Wasser zerfallen. Ihr 
Fiachengewicht kann 100 bis 500 g/m» betragen. Papiere aus den Fasern sollten 

25 moglichst wasserdurchlMssig sein und FISchengewichte von 50 bis 200 g/m^aufweisen. 
Das Inkontaktbringen des MIttels mit dem Trinkwasser kann vor oder wahrend des 
Erhitzens des Wassers oder auph wShrend des BrUhvorganges erfolgen. Dabei konnen 
die modifizlerten Cellulose-Fasern allein oder im Gemisch mit anderen kochfesten 
Fasem zur Anwendung kommen. Sie konnen sowohl als lose Fasern bzw. als nicht 
30 nassverfestigtes Vlies In einem wasserdurchlasslgen Beutel als auch in Form von 
papierartigen Streifen eingesetzt werden. 

Die an sich bekannten durch lonenaustausch hervorgerufene enthSrtende und 
schwermetallentfernende Wirkung der modifizlerten Fasern tritt so schneli ein. dass 
selbst wenn ihr Zusatz erst wShrend des BrQhvorgangs von Tee oder Kaffee und dgl. 
35 beginnen kann. immer noch nahezu die gleiche Wirkung erzielt wIrd. Bereits nach 
einer Behandlungszeit von wenigen Wllnuten, vorzugswelse 3 bis 10 min, wird eine 
ausrelchende Wirkung eizielL Das Mittel kann auch langer In dem Trinkwasser 
verbleiben. im Extremfal! sind jedoch spStestens nach 30 MInuten alle enthSrtenden 
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und schwermetallentfernenden VorgSnge abgeschlossen. Es reicht das Eintauchen 
und gelegentliche leichte Bewegung wie das beim BrQhen von Teebeutein Qblich ist. 
Sol Teogotrankon trat noch dor zusatzllche Vorteil auf. dass bel lasllchen 
Kaltgetrinken oder HelBgetrSnken die sich ansonsten an der Oberflache bildende 
5 TrQbung bzw. Abscheldung einer schlllemden Oberflachenhaut sowie an der Wandung 
des GefSBes geblldete unansehnliche Ablagerungen nicht mehr festgestellt wurden. 
Bel Kaffee wird die durctn das Briihwasser hervorgerufene Geschmacksnote von 
Oberlagertem Kaffee in Richtung Aromafiille verbessert, was sicli besonders bei 
Aufgussen mit geringeren spezifischen Einsatzmengen von Kaffee bemerkbar maclit. 
1 0 Der Einsatz des erflndungsgemaBen MIttels erfordert kein Vorquellen, wIe das von den 
bekannten Filtersystemen mit ionenaustauschenden Stoffen bekannt Ist. Die 
modifizierten Cellulosefasern nehmen keine Aromastoffe auf und bewlrken durch die 
Entfemung von Calcium, BIcarbonat und Schwermetallen eine deutllche 
geschmackliche und vielfach auch visuelle Verbesserung der GetrSnke. 
1 5 Die modifizierten Cellulose-Fasem llegen nach der an sicii aus den vorgenannten 
Druckschriften bekannten Herstellung in der Ammonium-Form vor und konnen durch 
Behandlung mit einer Kochsalziosung in die Natrium-Form Uberfuhrt werden. 
Fiir den vorgesehenen Einsatzzweck ist es jedoch von Vorteil, die bei der Herstellung 
in der Ammonium-Form anfailenden Fasern in eIne gemischte Form miteinem kleinen 
20 Anteil Saure-Form zu iiberfUhren, um eine bessere Wirkung gegen Carbonat-HSrte zu 
erzlelen. Sie werden durch Behandlung mit entsprechenden Salzldsungen bel pH- 
Werten von 4 bis 6 erhalten. Die Kaiium- und Magnesium-Form sInd besonders zu 
bevoraugen, da diese geeignet sind, Defizlte in der Mineralstoffversorgung 
auszugleichen. Eine Uberversorgung ist auch dann ausgeschiossen, wenn 
25 veigleichsweise sehr hartes Wasser mit 25 'dH (Gesamtharte) mit einem Oberschuss 
Faser behandelt wIrd und nur damlt eizeugte Getranke konsumlert werden (ca. 2 Liter 
pro Tag ]e Person). 

Die modifizierten Cellulose-Fasem sind nur fUr eine Einmaiverwendung bestimmt und 
ermSglichen in ihrer jeweiligen Applikationsform eine exakte vorgegebene Dosierung 

30 fur die jeweilige Wassermenge. 

Da ein Vorquellen der Fasem nicht erforderiich Ist, spielt ein bel den bekannten 
Wasserfiltern moglicher Mlkrobenbefall Qberhaupt keine Rolle mehr. 
Die modifizierten Cellulose-Fasem lassen sich kostenganstig herstelien und sind beim 
Gebrauch einfach zu handhaben. Sie besitzen eine handllche GrdBe und konnen 

35 entweder als ElnhMngebeutel oder als EInlegestrelfen mit dem Trinkwasser in Kontakt 
gebracht werden. Ein erfindungsgemaB modiflzlertes Viies der Abmessung 6 cm x 9 
cm (Fiachengewicht 500 g/ m') 1st berelts fUr die Behandlung von einer 
Trinkwassermenge von 1 Liter sehr harten Wassers vollkommen ausreichend. Nach 



dem Gebrauch lassen sie sich leicht entsorgen, z.B. mit dem Bio-Mull der Kaffee- und 
Tee-Ruckstande. Im Vergleich zu den bekannten Filtersystemen weist das 
orflndungsgomaBo MIttol In soinor Anwendung erhobliche Vorteile auf. Es 1st sofort 
einsetzbar, erzielt wahrend des Gebrauchs eine gleichmaaige und konstante Wirkung 
5 und erfordert keine zusatzlichen Filtervornchtungen sowie Pfiegeaufwand. 

Die Erfindung soil nachstehend an einigen Belspielen eriautert warden. 
A: Herstellung 

Aus Kiefernsulfatzellstoff wurden Fasern in bekannter Weise hergestellt. 
10 Nach Uberfiihrung einer Probe in die Natriumform ergab die Elementaranalyse einen 

Phosphorgehalt von 6,2 Masse% und einen Stickstoffgehalt von 2,7 Massse%. 

Die Fasern besitzen eine ionenaustauschkapazitSt von 120 mg Kupfer/g Faser. 

Die in der Ammonium-Form vorliegenden Fasern wurden anschlleftend durch 

Waschen in eIner Sauie in folgende mit verschiedenen Salzldsungen und/oder Sauren 
1 5 in folgende Formen uberfuhrt: 

A1: mit gesattigter Kochsalzlosung in die neutrale Natrium-Form. 

A2: mit gesattigter Kaliumchlorldlosung, die mit Salzsaure auf pH 3,5 gestellt war, in 
eine gemischte Saure-/Kalium-Form. 

A3: mit verdQnnter, mit Schwefelsaure auf pH 4 angesauerter 
20 Magnesiumsulfatlosung in eine gemischte Saure-/Magnesium-Form. 

A4: Fasern gemaft A1 wurden auf einer herkommlichen Papiermaschine zu 

nassverfestigtem Papier unter Zusatz von 25 % Kiefernsulfatzellstoff mit einem 

Flachengewicht von 150 g/m^ verarbeitet. 
25 A5: Fasern gemall A3 wurden auf einer herkommlichen Papiermaschine zu 

nassverfestigtem Papier unter Zusatz von 25 % Kiefernsulfatzellstoff mit einem 

Flachengewicht von 75 g/m^ verarbeitet. 
A6: Fasern gemaH A2 wurden zu einem Vlies ohne Zusatz von Na&verfestiger oder 

anderen Fasern mit einem Flachengewicht von 500 g/m^verarbeltet. 
30 A7: Fasern gemall A3 wurden zu einem Vlies ohne Zusatz von NaBverfestiger oder 

anderen Fasern mit einem Flachengewicht von 500 g/m^verarbeltet. 

Beisplel 1 

In den Wasservorratsbehalter einer Haushaltskaffeemaschine fur 8 Tassen wurde In 
35 einen handelsublichen ungeftillten Teebeutel mit den Abmessungen 6,5 cm x 11 cm 
ein 6 cm X 9 cm groBes Stuck Vlies in der Magnesium-Form, hergestellt gemaH A7, 
gegeben und in den Wasservorratsbehalter Trinkwasser (11,8 ""dH Carbonatharte / 25,8 
""dH Gesamtharte) aus der Stadt Halle/Saale eingefOllt. Nach dem Einlegen eines 
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handelsUblichen Kaffeefilters in die Kaffeemaschine und Einfullen der tiblichen 
Kaffeemenge wurde der Beutel mit dem Vlies im Wasservorrat einige Male bewegt und 
die Kaffeemaschine In Betrieb genommen. Nach 8 min war die Zubereitimg des 
Kaffees abgeschlossen. 
5 In einer zwelten identischen Kaffeemaschine wurde Kaffee unter den gleichen 
Bedingungen zubereitetjedocli oline Eintauchen eines VliesstUckes in den 
Wasservorratsbehalter. 

Zur geschmacklichen und visuellen Begutachtung des Kaffees wurden die mit Kaffee 
10 gefQIIten Kaffeetassen zur Identlfizlerung mit einem Nummernschlussel verseiien, der 

nur einer nicht an der Begutachtung teilnehmenden Person bekannt war. Der Kaffee 

wurde Jewells von 5 Testpersonen geprGft. Nach vorgegebenen Fragestellungen 

konnte in Abstufungen eingeschSitzt werden. Aus den verdeckt durchgefOhrten 

Bewertungen wurden die MIttelwerte genommen. 
15 Der ohne Eintauchen des Viieses In das Kaffeewasser erzeugte Kaffee besitzt einen 

deutlich faderen und etwas bitteren Geschmack und einen deutlich wenlger 

aromatischen Geruch. 

Beispiel 2 

20 Unter den gleichen Bedingungen wie in Beispiel 1 wurde Kaffee gekocht, wobei in den 
Wasservorratsbehalter an Stelle des Viieses ein Stuck Papier (Abmessungen 12 cm x 
20 cm) In der Natrium-Form, hergestellt gemHB A4, als gefalteter Bogen gegeben 
wurde. 

Die Bewertung ergab fOr den ohne das Filterpapier im Wasservorrat erzeugten Kaffee 
25 einen deutlich faderen und geringfiigig bitteren Geschmack und einen deutlich 
wenlger aromatischen Geruch. 

Beispiel 3 

Ein 1 Liter-Wasserkocher wurde mit Trinkwasser aus der Stadt Haile/Saale gefulit und 
30 in diesen ein handelsublicher Teebeutel (6,5 cm x 11 cm) gegeben, der ein 6 cm x 9 cm 
groftes StOck Vlies in der sauren Kalium-Form, hergestellt gemSR A6, enthielt. Der 
Kocher wurde angeschaltet. Sofort nach der Selbstabschaltung wurde das helBe 
Wasser zum manuellen Kaffee-Bruhen mit einem Kaffeefilter verwendet. Das Vlies 
befand sich wShrend einer Zeltdauer von 6 min In dem Wasser. 
35 Der gleiche Vorgang wurde zeltglelch mit einem zwelten Kocher ohne Verwendung 
eines Viieses durchgefQhrt. 

Auffallig war bereits beim Filtriervorgang der deutlich aromatischere Geruch beim in 
Anwesenheit des Viieses erhitzten Wasser. 
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Die in analoger Weise wie im Beispiel 1 durchgeftihite Beweitung ergab fur den ohne 
Verwendung des Vlieses erzeugten Kaffee einen deutlich faderen und etwas bitteren 
Geschmack und einen deutlich weniger aromatisclien Geruch. 

5 Beispiel 4 

In einem Teekessel wurden 300 ml Trinkwasser (4,2 **dH Carbonatharte / 15,7 °dH 
Gesamtharte) aus der Stadt Berlin bis zum Sieden erhitzt und in eine Teekanne fiir 
zwei Tassen mft einem kauflichen Teebeutel mit schwarzem Tee der Sorte "Melimer 
Klassik" und drei Streifen Papier (jeweils 5 cm x 10 cm) der sauren Magnesium-Form, 
1 0 hergestellt gemaR A5, gegeben. Nacii einem Ziehen von 5 Minuten wurde der Tee in 
Tassen abgegossen. 

Mit Hilfe eines zweiten Teekessel wurde in einer weiteren Teekanne zeitgleich unter 
den gleichen Bedlngungen Tee zubereitet, jedoch ohne Zugabe von Papierstreifen. 
Der Tee ohne Papierstreifenzusatz wurde anders als der mit Papierstreifen nach etwa 

15 10 Minuten trUbe, verfarbte sich von dunkel rotbraun nach grau-schwarz und bekam 
eIne schillernde Haut. Auch nach einer halben Stunde war dieser Unterschied noch 
deutlich zu sehen. Der unter Verwendung der Papierstreifen aufgebruhte Tee wies eIne 
wesentlich bessere Geschmacksnote auf. Nach der Entleerung waren die Tassen, die 
mit dem unter Zusatz der Papierstreifen erzeugten Tee gefullt waren, volikommen 

20 belagfrei und die anderen Tassen wiesen an der Innenwandung einen braunen, schwer 
abspGlbaren Belag auf. 

Beispiel 5 

Unter den gleichen Bedlngungen wie in Beispiel 4 wurde Tee mit Trinkwasser aus der 
25 Stadt Halle/Saale zubereitet. Als Tee wurde die Sorte "MeBmer Ceylon" verwendet und 
an Stelle der Papierstreifen wurde in das Wasser ein welterer Beutel aus 
Teebeutelmateria! mit 0,6 g Faser in der sauren Kaliumform gefullt, hergestellt gemaH 
A2, eingesetzt. 

Aufgrund der helleren Farbe der Teesorte war hier die Trubung im Tee, der ohne 
30 Zusatz eines mit Fasem gefUiiten Beutels aufgebrtiht wurde, schon ca. 5 Minuten nach 
dem AbgieBen zu sehen. Der unter Verwendung eines Beutels mit Faserzusatz 
aufgebrtihte Tee war auch ca. 30 Minuten nach dem AbgieBen noch durchslchtig klar 
und wies eine deutlich bessere Geschmacksnote auf. 

35 Beispiel 6 

In ein GefaB mit 200 ml Trinkwasser aus der Stadt Berlin (4,2 **dH Carbonatharte, 15,7 
°dH Gesamtharte) wurde Papier, hergestellt gemaB A5, das zu 75 % phosphorylierte 
Fasern in der sauren Mg-Form enthalt, in einer GroBe von 5 cm x 10 cm eingetaucht, 
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unter gelegentlichem Umschwenken. Nach einer Zeitdauer von 8 MInuten wurde das 
Papier aus dem Gefafl entfernt und das Wasser in Tassen abgegossen. 
Anschlieliend wurde der Geschmack dieses Trinkwassers mit dem gleichen, aber 
unbehandeften Trinkwasser verglrchen. Dabei wurde festgestellt, dass das mit dem 
Papier behandelte Wasser eine Art IVIineralwassergeschmack aufwies und der 
ansonsten typisclie Leitungswassergeschmack volllg beseitigt war. 



9 



Patentanspruche 



1. Schnellwirkendes Mittel fQr die Zubereitung von Kalt- und Heiftgetranken aus 

5 Trinkwasser, vorzugsweise Kaffee oder Tee, bestehend aus Celluiose-Fasern, die 

mit Harnstoff carbamidiert und mit Phosphorsaure oder Ammoniumphosphat 
phosphoryliert sind, bis zu einem in Form von Carbamidgruppen voriiegenden 
Stickstoffgehait von mindestens 1 Masse% und einem Phosphorgehalt von 3 bis 
8 Masse%, das zumindest kurzzeitig, wahrend einer Zeitdauer von mehreren 
1 0 Wlinuten, durch Eintauchen mit dem Trink- oder Bruhwasser in Kontakt gelangt. 

2. Mittel nacli Anspruch 1, dadurcli gekennzeichnet, dass die Einsatzmenge an 
modifizierten Cellulose-Fasern 0,5 g bis 4 g je Liter Trinkwasser betragt. 

1 5 3. IWittel nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Obergrenze des Stickstoffgehaltes 4 IMasse% betragt. 

4. Mittei nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Phosphorgehalt 5 bis 6,5 WIasse% und der Stickstoffgehait 2 bis 3 Masse% 

20 betragen und die Kapazitaten im Bereich von 100 bis 130 mg Kupfer/g 

getrockneter Faser liegen. 

5. Mittel nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zeitdauer des Inkontaktbrlngens 3 bis 10 min betragt. 

25 

6. Mittel nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
modifizierten Cellulose-Fasen durch nachtragliche Behandlung mit einer 
Salzlosung in die Natrium-, Kalium- oder Magnesium-Form tiberfuhrt sind. 

30 7. Mittel nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
modifizierten Cellulose-Fasern durch nachtragliche Behandlung mit einer 
angesauerten Salzlosung in eine Saure/Kalium- oder Saure/Magnesium-Form 
uberftihrt sind und der Anteil an freier Saureform in Wasser einen pH-Wert von > 
3 aufweist. 



35 



Mittel nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
als Faser-Produkt zum Einsatz gelangt, wobel die Fasern In dosierter Menge in 
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einem Beutel aus wasserdurchlasslgem und lebensmlttelechtem Material 
enthalten sind. 

Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
als Paplerprodukt zum EInsatz gelangt, das durch Nassverfestlgung erhalten 
wird. 

Mittel nach einem der AnsprUche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
als zusatzfreies Vlies mIt einem FlSchengewicht von 100 bis 500 g/m^ ausgebildet 
ist. 

Mittel nach einem der Anspruche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
zusammen mit dem Getrankegrundstoff In einem wasserdurchlSsslgen Beutel 
enthalten ist. 

Mittel nach einem der AnsprUche 1 bis 11. dadurch gekennzeichnet, dass die 
Cellulose-Fasern als EInsatzmaterial zu Herstellung von Teebeuteln dienen. 

Verwendung von Cellulose-Fasern, die mit Harnstoff carbamidiert und mit 
Phosphorsaure oder Ammoniumphosphat phosphoryliert sind, bis zu einem in 
Form von Carbamidgruppen vorliegenden Stickstoffgehalt von mindestens 1 
MasseVo und einem Phosphorgehalt von 3 bis 8 Masse-/., in Form von Fasern. 
papierartigen Stucken oder als Vlies zum kuizzeitigen Eintauchen In das 
Zubereitungswasser fiir HeiB- oder KaltgetrSnke zur Erzlelung einer 
schnellwlrksamen Geschmacksverbesserung. 

Verwendung von Cellulose-Fasern, die mit Harnstoff carbamidiert und mit 
Phosphorsaure oder Ammoniumphosphat phosphoryliert sind, bis zu einem in 
Form von Carbamidgruppen vorliegenden Stickstoffgehalt von mindestens 1 
Masse% und einem Phosphorgehalt von 3 bis 8 Masse % in Form von Fasern, 
papierartigen StOcken oder als Vlies, als Einiegezusatz fur Teebeutel oder als 
EInsatzmaterial zur Herstellung von Teebeuteln. 



